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BEST AVAILABLE IMAGES 



Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 



BLACK BORDERS 

TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
FADED TEXT 
ILLEGIBLE TEXT 
SKEWED/SLANTED IMAGES 
COLORED PHOTOS 

BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 
GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 
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OnWCAHME M30BPETEHMfl 

K ABTOPCHOWiy CBMAETEHbCTBy 



(21) 1465313/ 23-05 

(22) 22,07.70 

(46) 30.01.84. B«n. H 4 

(72) Jl.H.MaxoHHHa, T.B.KopoJieB 

H 3.T.Po3aHueB 

(71.) OHJIHaJI HHCTHTyTa XHMHMeCKOfl 
0H3HKH AH CCCP 

(53) 678.764.43(088.8) 

(54) (57) CnOCOE HHntBHPOBAHHH PAflH- 
KAJIBHOfl nOJIHMEPH3AUWH 0JIHr030HPAK- 
PHJIATOB nyTeM BBejjeHHH a noJiHMepH- 
ayeMyro Maccy HHrHCHTopa, o t jt h- 
UawtUHftCH TeM, HTO, c uejibio 
pacmnpeHHH accopTHMeHTa HHrHdHTo- 



POB, oejicuxawumx xoponieft coBMemaeMOc- 

TbK) C OJlHrOMepHOft KOMn03HUHeft, H J 

yMeHbineHHH oKpacKH ncuiKMepa ., B\ ica- , 
MecTBe HHrH6HTbpa n pHMe h sjot coeOTHe- 

HHH , HMeHHUHe HMHHOKCHJIbHbie CBOOOfl- , 

Hue pamHKanbj o6meft (fropMyjibj 



r«e X - 
CHNH a . 



HbC ji ch 3 
o 

CH 2 , CHOH , CHOCOR , CO/ 



A } 



V / 



1 



334845 



2 



H3B6CT6H CnOCOO HHTHOHpOBaHHA 

pajxHKajibHofl noJiMMepKsauHH qnuro- 
a^HpaKpanaTOB nyTeM bbgxighhh b no/iH* 
MepuByeMyio Maccy HHrHOHTopa, nanpn- 

Mep THAPOXUHOHa C AOOaBKaMH i 1# 

HenocTaTKOM npHMeHneMoro hhthOh— 
Topa HB/iHeTCH HeGoJibuan ero 3<J)<l>eK- 

THBHOCTb npH OTCyTCTBHH I 2 . flo6aB- 

JieHHe 1 2 BbiBbiBaeT aaTpyaHeHHK, no- 
CKonbKy oh pearHpyeT c KOMnotteHTaMH 
nanHKiepnayeMoft komjioshuhh , 6ecnone3 
ho pacxo^yHCb. KpoMe Toro, nbcne 
noJiHMepHsauHH no/iy^aioT oKpaineHHuft 
MaTepHan. 

npejmaraeTCH b Ka^ecTBe HHraeH- 
Topa noJiHMepH3 auHH ojiHro3<J>HpaKpHJia- 

TOB npHMeHHTb COeflHHeHHH, HMeromHe 
HMHHOKCHJlbHbie CB060J4Hbie pajufKajibi 
o6mea ^opMyjiu 



HOKCHJIbHbJX CBOOOAHfalX paj^HKaJIOB <&Op- 
Myjl COOTBetCTBeHHO 
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rne X - CH 2 , CHOH, CHOCOR , CO, 
CHNH a . 

IIpHM6H6HHe 3THX COeflHHeHHfl Bbl- ' 
TOflHO, TaK KBK HMHHOKCHJlbHbie CB060fl- 

Abie pajaHKaJihi o6jramaioT xopowea cob- 
MecTHMOCTbw c opraHHuecKHM MaTepna- 
jiom.h npaKTH^ecKH He oKpauiHBawT ro- 

TOBbie H3J40J1HH H3 nOJIHMepOB. 



npHMep 1. B MeTbipe peaK- 
UHOHHbix cocyaa sajiHBaioT nojiHMepH3a- 35 

UHOHHOCnOCO6Hyi0 KOMnOSHUHIC ffHMeTaK- 
PHJiaT6HCTpH3THJieHrJlHKOJIb<I)TaJiaTa 

( MTO-9) , sanpaBJieHHyw HHHUHaTopoM- 

a306HCH306yTHpOHHTpHJIOM ( ABH ) B KO~ 

/iHHecTBe 1,7 Bed, h jjoSaBJiHioT 

HMHHOKCHJIbHblft CB060flHblft pa^HKaJl - 

2,2,6 , 6-TeTpaMeTHJi-4 -oKcqnHnepKaHH- 
-1-OKCHJi. (HCP$) b KOJiH^ecTBe 0,009; 
0,22; 0,045; 0,062 Bec.% cooTBeT- 
CTB6HHO. Bo Bcex cocyuax HaGJUoflaioT 
3ajjep*Ky noiiHMepH 3 auHH h xeM 6ojib- 
uiyio, MeM eojibuie 6buia KOHueHTpauHH 
BBejjeHHoro HHrHGHTopa • TaK, Hanpn- 
Mep, b nepBOM cocyjae sajnepacKa noJiH- 

MepH3aUHH (HHblMH CJlOBaMH xH3Hecno- 
COCHOCTb KOMn03HUHH) COCTaB/IHeT 
18 . 75 MHH , BO BTOPOM - 36 MHH, B 

TpeTbeM - 81,75 mhh, b MeTBepTOM- 
106 mhh. TeMnepaTypa OTBepameHHH 
bo Bcex cjiy^anx 60° C. 

II p K M e p- 2. B TpH peaKUHOHHblX 

cocyjaa 3aJiHBa»T MTS-9, 3anpaBJieHHyio 

a306HCH306yTHpOHHTpHJ10M B KOJIHHeCT- 

Be 1,7 Bec.%. B nojiHMepHsauHOHHyio 

KOMIT03HUHK) MTO-9 BBOflHT flOOaBKH HMH- 
HOKCHJIbHblX CB060flHblX paUHKaJIOB ( B 
OAHHaKOBblX MOJIbHblX KOHUeHTpaUHHX ) • 

B nepBufl cocyjj bbobht 0,01, bo bto- 
po* 0,014, b TpeTHtt 0,01 Bec.% hmb- 
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Bo Bcex cjiynanx Ha6JiiojjaioT oflHy h Ty 
ace KH3Hecnoco6HocTb 'Komiioshuhh 
( ~ 20 mhh ) . TeMnepaTypa oTBepumeHHH 
60° C. 

npHMep 3.B peaKUHOHHbift co- 
cyn sajiHBawT Mro-9, 3anpaBJieHHyw ' 
HHHUHaTOpOM ABH (0,5 Bec.l) H HHFH6H 
topom HCP 3 (0,025 Bec.%) . 3ajaepacKa no 
JiKMepH 3 auHH cocTaBJineT 22 mhh. TeM- 
nepaTypa OTBepKfleHHH 70° C. 

n p « m e p 4 . B nepBbift peanuHOH 
Hufl cocy/i sajiHBaioT MT<t>-9, 3anpaBJieH- 
Hyw HHHUHaTopoM ABH (0,5 Bec.%) h hh 
thOhtopom HCP 3 (0,026 Bec.% \ Bo bto- 
poft cocyfl noMemawT to we caMoe, uto 
:H b nepBbift. B oGohx cocyuax MO/tbHbie 

jKOHUeHTpaUHH HHTHGHTOPOB OflHHaKOBUe . 

;B nepBOM cocyae OTBepjimeHHe npoBO«HT 
jcpasy »ce no npH roTOB/ie hhh noJiHMepH- 
sauHOHHcrcnocodHoft KOMnosHUMH . Cojtiep- 
JKHMoe BToporo cocyjaa (6es HHHunaTo- : 

pa) BbWepWHBaJOT B XOJlOflHJIbHHKe 

60 flHeft. 3aTeM bboaht hhhuhcItop h. 
npoBO^HT OTBepacneHHe. 3aJ4ep«Ka nojiH- 
MepH3auHH- b nepBOM . h btopom cocy- 
nax hpaKTHwecKH o^Ha h Ta ace 

(53,5 H 52 MHH COOTBeTCTBeHHp ) • Ta- 
KHM 06pa30M, HMHHOKCHJlbHbie CBOOOfl- 

Hue pajiHKaJibi oO/iaoiaioT tskhm ueHHbiM 

CBOftCTBOM, KaK CTa6HJIbHOCTb HHTH6h- 

pywiaeft cnocoeHocTH bo BpeMeHH. Ot- 
BepxcueHHe npoBo^HT npH 70° C. 

npHMep 5.B TPH peaKUHOH- 
HblX cocyaa sajiHBaioT MTC>-9 r sanpaB- 
JieHHyH) HHHIXHaTOpOM ABH (1.7 Bec.%) 
H HHrH6HpyKHUHMH flOGaBKaMH HCP3 

(0,01 Bec.%), HCP. (0,014 Bec.%) 

H MCP 4 (0,01 BeC.%1 COOTBeTCTBeHHO • 

KoHeMHan my6HHa oTBepxtaeHHH bo 
Bcex cjiy^anx npaKTHMecRn cm Ha k Ta 
ace: b Tpex cocyuax (c AoOaBKaMK 
HMHHOKCHJXbHOrO cBOOoflHoro pajxHKa/ia) 
95 Bec.%. TeMnepaTypa oTBepacneHHH 
Bo_Bcex cjiywanx 6.0° C. 

npHMep 6. B peaKUHOHHbift 
cocya 3ajiHBa»T Mpi>-9, sanpaBJieHHyw 
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HHHUHaTopoM ABH (0,5 Bec.%> H HHrn- 
Ohtopom HCP* (0,067 Bec.%). OTBepacae- 
MHe npoBOAHT npH 70° C. UBeT noJiHMepa, 



noJiy<ieHHoro c jioCaBKoft hmhhokchjhI 
CBoQoAHoro panmcajia, ojxh h a k o bh ft 'W 
( CecuBeTHhrtt ^ . ' 
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